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(54) Title: COSMETIC PREPARATIONS FOR THE GENERATION OF A COSMETIC COVERING WITH A METALLIC AND 
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(57) Abstract: The invention relates to a cosmetic preparation, for the generation of a cosmetic coating with a metallic and multi- 
^5 coloured shimmering appearance, comprising a liquid phase and PVD aluminium pigment. The PVD aluminium pigment has re- 
OS fractive structures with ca. 5,000 to ca. 20,000 structure elements per cm, a metallic aluminium component of 90 to 100 wt. %, 



IT) 



based on the weight of the aluminium pigment and the pigment is contained in the cosmetic composition at 1.0 to 8.0 wt. %, based 
on the total weight of the cosmetic composition. The invention further relates to an artificial fingernail. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine kosmetische Zusammensetzung zur Erzeugung eines kosmetischen Uberzugs 
mit einem metallisch und mehrfarbig schillernden Erscheinungsbild, umfassend eine Flussigphase und PVD-Aluminiumpigment, 
wobei das PVD-Aluminiumpigment Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 Strukturelementen pro cm, einen metalli- 
schen Aluminiumanteil von 90 bis 100 Gew.-% bezogen auf das Gewicht des Aluminiumpigments, besitzt und in der kosmetischen 
Zusammensetzung in einer Pigmentierungshohe von 1,0 bis 8,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusam- 
mensetzung, enthalten ist. Die Erfindung betrifft ferner einen kunstlichen Fingernagel. 
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Kosmetische Zusammensetzunq zur Erzeuqung eines kosmetischen 
5 Uberzuqs mit einem metallisch und mehrfarbiq schillernden 
Erscheinunqsbild und kunstlicher Finqernaqel 



10 

Die Erfindung betrifft eine kosmetische Zusammensetzung zur Erzeugung eines 
kosmetischen Uberzugs mit einem metallisch und mehrfarbig schillernden 
Erscheinungsbild. 

15 Aus derWO 02/03913 ist ein Nagellack, der einem Fingemagel ein metallisches 
Erscheinungsbild verleiht, bekannt. Bei dieser bekannten Nagellack-Formulierung 
werden PVD-Pigmente verwendet. Weitere Farbeffekte, insbesondere ein 
mehrfarbiges Schillern, konnen mit diesem Nagellack nicht erhalten werden. 

20 Von der Firma Flex (Santa Rosa, Kalifornien, USA) werden unter dem 
Handelsnamen Spectraflair® Pigmente angeboten. Der Aufbau und die 
Herstellung dieser Pigmente sind in Barbara Parker, "Advances in Interference 
Color", im Tagungsband Color Cosmetic Summit, Montreal (2003) beschrieben. 
Bei diesen Pigmenten handelt sich urn mit PVD-Verfahren erzeugte, 

25 mehrschichtige Effektpigmente mit einem zentralen Kern aus Aluminium und 
darauf aufgebrachten Schichten aus MgF2. Auf diesen niedrig brechenden 
Schichten ist ein Gitter mit definiertem Abstand der Gitterstrukturen aufgepragt. 
Bei einfallendem sichtbaren Licht kommt es bei jedem Effektpigment zu einem 
Prisma-artigen Beugungseffekt. Dieser fuhrt in der Applikation - eine gleichmafcige 

30 planparallele Orientierung der Effektpigmente innerhalb eines beschichteten 
Oberzuges auf einem Substrat vorausgesetzt - zu einem Regenbogenfarben- 
artigem Effekt der Beschichtung. 
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Weiterhin konnen Regenbogeneffekte auch durch Verwendung sogenannter 
"holografischer" Effektpigmente erzeugt werden. Unterdiesem Begriff wird eine 
Reihe von Effektpigmente mit unterschiedlichem Aufbau verstanden. 
Beispielsweise versteht man hierunter sogenannte "Geometric Pigments", die von 
5 der Fa. Eckart, Furth, Deutschland, vertrieben werden. Bei diesen "Geometric 
Pigments" sind mehrere Polymerschichten auf einen Aluminiumkern unter 
Verwendung von PVD-Verfahren aufgebracht worden. Diese Effektpigmente 
besitzen Schichtdicken bis zu 10 mm und sind insbesondere auf Grund dieser 
grofien Schichtdicken fur kosmetische Formulierungen nicht geeignet. 

10 

Die vorgenannten - zum Teil bereits im Handel erhaltlichen - Effektpigmente mit 
Gitter- oder Hologrammstruktur besitzen alle den wesentlichen Nachteil, das es 
sich hierbei um relativ dicke Effektpigmente handelt. Dieser Nachteil begrenzt 
aufterst stark die Verwendung dieser Pigmente in kosmetischen Formulierungen. 

15 

Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache, dass die genannten Effektpigmente uber 
eine relativ grolie Teilchengrofce, d.h. uber einen grofien Durchmesser verfugen, 
der im Bereich von uber 25 pm liegt. 

20 So konnten beispielsweise Spectraflair®-Pigmente in Nagellacken verwendet 
werden, um Nagellack-Uberzuge mit Regenbogeneffekt und metallischem 
Erscheinungsbild zu erzeugen. Aufgrund der groften Dicke der Spectraflair®- 
Pigmente von etwa 1 mm (Barbara Parker, "Advances in Interference Color" im 
Tagungsband Color Cosmetic Summit, Montreal (2003)) und der grofien 

25 Teilchengrofie von etwa 25 pm bis 35 (jm erzeugen diese Pigmente in einem 
Oberzug beim Betrachter nicht den Eindruck eines durchgehenden metallischen 
Films, sondern werden von dem Betrachter vielmehr als einzelne Pigmente in 
Form eines "Glittereffektes" oder als "Sparkle-Effekt" wahrgenommen. 

30 Ein derartiger Glitter- oder Sparkle-Effekt ist in kosmetischen Formulierungen wie 
Nagellacken jedoch nur bedingt erwunscht. In diesem Markt wird von den meisten 
Frauen eine Nagellackierung mit einer gewissen Eleganz bevorzugt, bei der die 
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individuellen Pigmentteilchen bei der visuellen Wahrnehmung zu einem 
gleichmaUigen Metallfilm verschmolzen sind. 

Der Regenbogenfarbeneffekt sollte auch nicht zu stark ausgepragt sein, da die 
5 Nagellackierung andemfalls zu kitschig wirkt. 

Es besteht mithin ein Bedarf an kosmetischen Formulierungen, die nach 
Aufbringung einen Gberzug mit dezentem Regenbogenfarbeneffekt und 
elegantem Aussehen bereitstellen. 

10 

Ein weiter Nachteil der oben erwahnten Effektpigmente ist deren geringe 
Deckkraft. Die geringe Deckkraft ergibt sich durch zwei Effekte: 

Zum einen handelt es sich bei den oben beschriebenen Effektpigmenten immer 
15 um solche, die nur zu einem relativ geringen Teil aus Aluminium bestehen. Bei 
diesen Effektpigmenten tragt jedoch nur der Aluminiumkern zur Deckkraft bei, da 
nur an dem Aluminiumkern das sichtbare Licht (400 bis 800 nm Wellenlange) 
reflektiert wird. Je geringer der Anteil des Aluminiumkernes bei dem Effektpigment 
ist, desto geringer ist die Deckkraft. Die mangelhafte Deckkraft dieser Pigmente 
20 fuhrt ferner zu einer geringen Ergiebigkeit in der kosmetischen 
Beschichtungszusammensetzung. 

Zum anderen verhindern die hohen Schichtdicken dieser Effektpigmente eine 
gunstige Stapelung der Pigmente im Anwendungsmedium. So sind beispielsweise 
25 die "Geometric Pigments" mit Schichtdicken von 10 mm im Nagellackbereich 
vollig ungeeignet, da sich diese Pigmente nicht mehr ausreichend orientieren 
konnen. Eine gute Orientierung, insbesondere eine im wesentlichen planparallele 
Ausrichtung zum Untergrund, beispielsweise einem Fingernagel, ist fur die 
Erzielung eines guten visuellen Erscheinungsbildes erforderlich. 

30 

Des weiteren ist die Verwendung dieser Effektpigmente auf Grund der sehr teuren 
und aufwendigen Herstellungsverfahren in kosmetischen Zusarnmensetzungen 
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zur Erzeugung von Gberzugen mit metallischem Aussehen und mehrfarbigem 
Schillern (Regenbogeneffekt) unwirtschaftlich. 

Regenbogeneffekte mit sehr hohem metallischen Aussehen und Glanz sowie 
5 guter Deckkraft konnen weiterhin durch Verwendung von Pragefolien erzielt 

werden. Hierbei werden metallisierte Kunststofffolien mit Gitterstruktur verwendet. 
Derartige Folien werden beispielsweise von der Fa. Kurz GmbH & Co. KG, Furth, 
Deutschland, hergestellt und angeboten. Derartige Folien konnen jedoch nicht in 
kosmetischen Formulierungen verwendet werden. 

10 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine kosmetische Zusammensetzung 
bereitzustellen, die nach der Applikation ein mehrfarbiges Schillern sowie einen 
glanzenden Metalleffekt mit dem Eindruck einer vorzugsweise geschlossenen 
Metallschicht erzeugt. 

15 

Die Ergiebigkeit der kosmetischen Zusammensetzung im Hinblick auf den 
gewiinschten metallischen Regenbogeneffekt sollte moglichst hoch sein; d.h. die 
Pigmentierungshohe bzw. der Gehalt an Pigment in der kosmetischen 
Formulierung sollte moglichst niedrig sein. 

20 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird durch Bereitstellung einer 
kosmetischen Zusammensetzung zur Erzeugung eines kosmetischen Oberzugs 
mit einem metallisch und mehrfarbig schillernden Erscheinungsbild, umfassend 
eine Flussigphase und PVD-Aluminiumpigment, wobei das PVD- 

25 Aluminiumpigment Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 

Strukturelementen pro cm, einen metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 
Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Aluminiumpigments, besitzt und in der 
kosmetischen Zusammensetzung in einer Pigmentierungshohe von 0,05 bis 5,0 
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung, 

so enthalten ist, gelost. 

Bevorzugte Weiterbildungen sind in den Unteranspriichen angegeben. 
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Die Aufgabe wird ferner durch Bereitstellung eines kunstlichen Fingernagels 
gemafc Anspruch 27 gelost. Im Sinne der Erfindung wird unter dem Begriff 
"kunstlicher Fingernagel" auch ein kunstlicher Fuftnagel verstanden. 

5 Unter PVD-Aluminiumpigment wird im Sinne der Erfindung verstanden, dass das 
Aluminiumpigment unter Verwendung eines PVD-Verfahrens (PVD: physical 
vapour deposition) hergestellt worden ist. Mittels PVD-Verfahren lassen sich sehr 
dunne Aluminiumpigmente mit einer aufcerst glatten und spiegelnden Oberflache 
herstellen. PVD-Verfahren zur Herstellung von Aluminiumpigmenten sind dem 

10 Fachmann beispielsweise aus der EP 0 826 745 bekannt, die hiermit unter 
Bezugnahme aufgenommen ist. 

Die Herstellung von Aluminiumpigmenten aus Aluminium mit Beugungsstrukturen 
ist in der US 5,624,076 beschrieben. Diese Pigmente, die auch als gepragte 
15 Pigmente bezeichnet werden, weisen den grofien Vorteil auf, dass sie nur aus 
sehr dunnem Aluminium mit einer Primarschichtdicke von ca. 25 bis 60 nm 
bestehen. 

Die Beugungsstrukturen weisen gemaft der Lehre der US 5,624,076 5.000 bis 
20 11 .000 Gitterrillen pro cm auf. 

Das Pigment wird gemafc der Lehre der US 5,624,076 hergestellt, indem einer 
Polymerfolie eine Gitterstruktur aufgepragt und diese anschlieliend im 
Hochvakuum mit Aluminium bedampft wird. Danach wird - wie bei der Herstellung 
25 metallischer Effektpigmente durch PVD-Verfahren ublich - das Aluminium von der 
Polymerfolie entfernt und die Folie zu Pigmenten zerkleinert. Ein Verfahren zur 
Herstellung gepragter Aluminiumpigmente ist in der US 5,624,076 beschrieben, 
die hiermit unter Bezugnahme aufgenommen wird. 

30 Mit diesem Verfahren konnen auch Beugungsstrukturen erzeugt werden, die bis 
zu 20.000 Beugungselemente pro cm aufweisen. Im Sinne der Erfindung wird fur 
die PVD-Aluminiumpigmente mit Beugungsstrukturen im folgenden auch der 
Begriff "gepragte Aluminiumpigmente" verwendet. 
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Die Beugungsstrukturen sind vorzugsweise im Wesentlichen parallel zueinander 
angeordnete Rillen, d.h. durch Erhebungen oder Berge voneinander beabstandete 
Taler. Es ist naturlich auch moglich, andere Beugungsstrukturen auf den 

5 Aluminiumpigmenten zu verwenden. Beispielsweise konnen die 

Beugungsstrukturen in Form von ineinander angeordneten konzentrischen 
Rillenstrukturen oder spiralartig angeordnete Rillenstrukturen sein. Wesentlich ist 
lediglich, dass die Beugungsstrukturen beim Betrachter den gewunschten 
optischen Effekt in Form eines mehrfarbigen Schillerns oder eines 

10 Regenbogenfarbeneffektes hervorrufen. 

Vorzugsweise sind die Beugungsstrukturen als Reflexionsgitter ausgebildet. 

Es hat sich nunmehr vollig uberraschend gezeigt, dass sich diese gepragten 
15 Aluminiumpigmente hervorragend zur Verwendung in kosmetischen 
Formulierungen eignen. 

Die gepragten Aluminiumpigmente werden bevorzugt in stark verdunnten 
Dispersionen mit organischen Losemitteln gehandhabt, urn starke Agglomeration 
20 zu vermeiden. 

Die Erfindung betrifft mithin eine kosmetische Zusammensetzung, welche nach 
Aufbringung einen Oberzug mit vorzugsweise geschlossen erscheinendem 
Metallfilm, der ein farbiges Schillern aufweist, bereitstellt. Das Erscheinungsbild 
25 kann auch als metallischer Regenbogenfarbeneffekt beschrieben werden. Unter 
dem Begriff "Regenbogenfarbeneffekt" ist im Sinne der Erfindung nicht zu 
verstehen, dass eine vollige spektrale Zerlegung des sichtbaren Lichtes erfolgen 
muss. Vielmehr ist gemeint, dass der Betrachter bei der aufgebrachten 
erfindungsgemaflen Beschichtung ein mehrfarbiges Schillern wahrnimmt. 

30 

Unter einer kosmetischen Zusammensetzung werden im Sinne der Erfindung 
samtliche kosmetischen Formulierungen verstanden, die eine Flussigphase 
aufweisen, die erfindungsgemafi zu verwendende gepragte Aluminiumpigmente 
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enthalten und auf im Wesentlichen flachigen Untergrunden aufgetragen werden. 
Vorzugsweise werden die kosmetischen Zubereitungen aus der Gruppe 
ausgewahlt, die aus flussigem Make-up, flussigem Eyeliner, flussigem 
Lidschatten, Korperlotion, Parfiim, Lipgloss und Nagellack besteht. 

5 

Die kosmetische Zusammensetzung kann gemaft einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform Additive und/oder Zusatzstoffe wie beispielsweise 
Antioxidantien, Farbmittel, UV-Absorber, Emulgatoren, Vitamine, Duftstoffe, 
Medikamente, Thixotropiemittel und/oder Fullstoffe enthalten. 

10 

Vorzugsweise ist die kosmetische Zusammensetzung ein Nagellack oder eine 
Lipgloss-Formulierung. 

Bei dem bei der erfindungsgemafcen kosmetischen Zusammensetzung 
is verwendeten gepragten Aluminiumpigment tritt das metallische und mehrfarbige 
Erscheinungsbild oder der Regenbogenfarbeneffekt nach Auftragen der 
kosmetischen Zusammensetzung auf einen flachigen Untergrund auf. In der 
kosmetischen Zusammensetzung selbst ist der Effekt nicht notwendigerweise 
sichtbar, da hier die gepragten Aluminiumpigmente noch statistisch in der 
20 kosmetischen Zusammensetzung verteilt sind. Nach dem Auftragen der 
erfindungsgemafcen kosmetischen Zusammensetzung kommt es zu einer 
vorzugsweise planparallelen Orientierung zum Untergrund, beispielsweise auf 
naturlichen oder kunstlichen Fingernageln, auf Lippen, Augenlidern, Wangen oder 
anderen flachigen Korperbereichen. Urn diese Orientierung der gepragten 
25 Aluminiumpigmente zu ermoglichen, ist es erforderlich, dass die kosmetische 
Zusammensetzung eine Flussigphase aufweist. 

Kosmetische Zusammensetzungen, die keine Flussigphase enthalten, eignen sich 
vorwiegend nicht, da eine Flussigphase erforderlich ist, urn eine Orientierung der 
30 gepragten Aluminiumpigmente und damit den gewunschten metallischen und 
mehrfarbig schillernden Effekt in dem aufgebrachten Uberzug zu ermoglichen. 
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Das heifit, fur eine Orientierung der gepragten Aluminiumpigmente ist ein 
ausreichender Feuchtigkeitsgehalt in der kosmetischen Zusammensetzung notig, 
um nach dem Auftragen der Zusammensetzung und Verdampfen des Losemittels 
eine Orientierung der Effektpigmente zu ermoglichen. Ferner kann die 

5 Orientierung der gepragten Aluminiumpigmente verbessert bzw. unterstutzt 

werden, wenn wahrend des Auftragens der kosmetischen Zusammensetzung eine 
mechanische Einwirkung erfolgt. Dies ist beispielsweise beim Auftragen eines 
Nagellack mit einem Pinsel auf naturliche oder kunstliche Fingernagel gegeben. 
Beim Aufbringen eines Lipgloss auf die Lippen wird die Orientierung 

10 beispielsweise durch die Auftrags- bzw. RoIIkugel des Lipgloss-Auftragsstiftes 
unterstutzt. Alternativ kann der Lipgloss auch mittels Pinselauftrag auf die Lippen 
aufgebracht werden. 

Als Flussigphase werden vorzugsweise flussige Komponenten verwendet, die fur 
15 die jeweilige Applikation gesundheitlich unbedenklich sind. Das heifit, bei einem 
Nagellack konnen organische LOsemittel verwendet werden, die bei einem 
Lipgloss gegebenenfalls nur eingeschrankt oder gar nicht verwendet werden 
konnen. Der Fachmann kann jedoch ohne weiteres eine fur den jeweiligen 
Verwendungszweck geeignete Flussigphase, beispielsweise ein organisches 
20 Losemittel, Wasser, Ol, Gel oder geeignete Mischungen davon auswahlen. 

Eine erfindungsgemafce Nagellackzusammensetzung besteht in der Regel aus fur 
diesen Verwendungszweck nicht-toxischen Komponenten und ist geeignet, einen 
Filmuberzug mit metallisch wirkendem Regenbogeneffekt auf naturlichen oder 
25 kunstlichen Fingernageln auszubilden. Der Begriff "nicht-toxisch" bezieht sich 
hierbei im allgemeinen auf die in der EG Richtlinie 76/768 aufgefuhrten Stoffe. 

Eine Nagellackzusammensetzung enthalt vorzugsweise ein Losemittel, 
wenigstens eine filmbildende Komponente sowie gepragtes Aluminiumpigment, 
30 wobei das Aluminiumpigment Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 
Strukturelementen pro cm, eine Schichtdicke von etwa 20 bis etwa 140 nm, 
vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 100 nm, weiter bevorzugt von etwa 25 nm 
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bis etwa 80 nm, aufweist und einen metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 
Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Aluminiumpigments, besitzt. 

Die filmbildende Komponente umfasst bevorzugt Nitrocellulose und deren 
5 geeigneten, nicht-toxischen Derivate sowie Celluloseacetatbutyrat. Vorzugsweise 
hat Nitrocellulose ein Molekulargewicht von wenigstens 56.000 g/mol, weiter 
bevorzugt von wenigstens 1 12.000 g/mol. 

Das gepragte Aluminiumpigment wird vorzugsweise in Form einer Dispersion in 
10 einem organischen Losemittel bei der Herstellung einer kosmetischen 
Zusammensetzung verwendet. Dabei kann der Feststoffgehalt der einer 
kosmetischen Zusammensetzung zuzusetzenden Dispersion 1 bis 15 Gew.-%, 
bevorzugt 3 bis 10 Gew.-%, betragen. Bei hoheren Konzentrationen an gepragten 
Aluminiumpigmenten besteht die Gefahr einer Agglomeration der 
15 Aluminiumpigmente. 

Bei der Wahl der Losemittel ist man bei einer Nagellackzusammensetzung sehr 
frei, solange die Losemittel fur diesen Anwendungsbereich geeignet und 
zugelassen sind. Beispielsweise konnen Toluol, n-Propylacetat, Ethylacetat, 
20 Isopropylalkohol, Glycolether oder n-Butylacetat verwendet werden. Bevorzugt fur 
Nagellackzusammensetzungen ist Ethylacetat. 

Als organische Losemittel in der Nagellackzusammensetzung konnen aber auch 
weitere Losemittel wie beispielsweise Hexan, Heptan, Cyclopentan, Cyclohexan, 
25 zyklische Ether wie z.B. Tetrahydrofuran oder 1,4-Dioxan, Ethanol, iso- 

Propylacetat, , Cellosolveacetat, Ethylcellosolve, Butylcellosolve und Gemischen 
hiervon. 

Der Losemittelgehalt der erfindungsgemafcen Nagellackzusammensetzungen 
30 betragt vorzugsweise 50 bis 90 Gew.-%, weiter bevorzugt 60 bis 85 Gew.-% und 
noch weiter bevorzugt 65 bis 75 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Nagellackzusammensetzung. 
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GemaR einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung kann die 
Nagellackzusammensetzung einen Weichmacher und/oder ein 
Dispergierungsmittel enthalten. 

5 Weichmacher machen insbesondere das Bindemittel weicher und besser 
verarbeitbar. Es kann ein Weichmacher oder aber auch eine Kombination 
mehrerer Weichmacher verwendet werden. Beispiele fur derartige Weichmacher 
sind: 

Campher, Rizinusol, Ester der Zitronen-, Stearin-, OI-, Phthal-, und Benzoesaure. 

10 

Als Phthalate werden vorzugsweise Dibutylphthalat, Diethylphthalat, 
Diamylphthalat, Dioctylphthalat und Dibutoxyethylphthalat oder Mischungen davon 
verwendet. Es konnen aber auch andere Weichmacher wie beispielsweise 
Glyceryltriacetat, Glyceryltripropionat, Glyceryltribenzoat, Dibutyltartrat, 
is Benzylbenzoat, Triphenylphosphat, Butylacetylriconeat, Butylstearat, 

Triethylcitrat, Acetyltributylcitrat, Saccharoseacetatisobutyrat oder Gemische 
davon verwendet werden. 

Gemafc einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung konnen Dispergieradditive 
20 zugesetzt werden, urn die gepragten Aluminiumpigmente und gegebenenfalls 

weiter verwendete Effekt- und/oder Farbpigmente besser zu dispergieren. 

Bevorzugte Beispiele derartiger Dispergiermittei sind Montmorillonit-Tone wie z.B. 

Bentonite und insbesondere Stearylalkoniumhectorit oder 

Stearylalkoniumbentonit. Als Dispergiermittei kann auch polymerer Harnstoff, 
25 optional in Kombination mit Bentoniten, verwendet werden. 

Weitere Zusatze umfassen andere Effektpigmente und/oder Farbmittel wie 
Farbpigmente und/oder Farbstoffe. Effektpigmente konnen insbesondere 
Perlglanzpigmente sein. Diese werden vorzugsweise jedoch in relativ geringen 
30 Konzentrationen bis zu etwa 1 Gew.-% zugegeben, um den metallischen 
Regenbogenfarbeneffekt nicht zu beeintrachtigen. 
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Auch Farbpigmente konnen gemali einer bevorzugten Weiterbildung der 
Erfindung zugegeben werden. Vorzugsweise werden die Farbpigmente ebenfalls 
in kleinen Konzentrationen bis zu etwa 3 Gew.-%, bevorzugt bis zu etwa 1 Gew.- 
% zugegeben. Die Farbpigmente umfassen beispielsweise Ti02, Eisenoxide (rot, 
5 schwarz, gelb), Chromoxid fur Gruntone, Uitramarin Blau Oder in der Kosmetik 
typische Verlackungspigmente. 

Weiterhin kann die erfindungsgemafce Nagellackzusammensetzung weitere 
Additive wie Thixotropiemittel, UV-Absorber, Antioxidantien, Farbmittel, 
10 Emulgatoren, Vitamine, Duftstoffe, Fullstoffe oder Medikamente enthalten. Diese 
Additive sind im Stand derTechnik bekannt und werden gegebenenfalls in den 
ublichen Mengen dazugegeben. 

Bevorzugt enthalt eine erfindungsgemafie Nagellackzusammensetzung, die 
15 vorzugsweise aus nicht-toxischen Komponenten besteht, gepragtes 

Aluminiumpigment, bestehend aus gitterartig gepragtem Aluminium mit 5.000 bis 
20.000 Gitterstrukturen pro cm, vorzugsweise 7.000 bis 15.000 
Beugungsstrukturen pro cm, mit einer Primarschichtdicke von 20 bis 140 nm, 
vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 100 nm, weiter bevorzugt von etwa 30 nm 
20 bis etwa 80 nm, und einem metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht des Aluminiumpigments, in einer 
Pigmentierungshohe von 0,05 bis maximal 5 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Nagellacks. Weiter bevorzugt ist eine Pigmentierungshohe 
von 0,1 bis 2 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Nagellacks. 

25 

Besonders bevorzugt enthalt die Nagellackzusammensetzung nicht-toxische 
Komponenten, die Nitrocellulose mit einem Molekulargewicht von wenigstens 
56.000 g/mol, Losemittel, Weichmacher, Dispergierungsmittel und gepragtes 
Aluminiumpigment mit 5.000 bis 20.000 Beugungsstrukturen pro cm, 
30 vorzugsweise 7.000 bis 15.000 Beugungsstrukturen pro cm, mit einer 

Primarschichtdicke von 20 bis 140 nm, vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 
100 nm, weiter bevorzugt von etwa 30 nm bis etwa 80 nm, und einem 
metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 Gew.-%, bezogen auf das 
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Gesamtgewicht des Aluminiumpigments, in einer Pigmentierungshohe von 0,05 
bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Nagellacks. Weiter bevorzugt 
ist eine Pigmentierungshohe von 0,1 bis 2 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Nagellacks. 

5 

Oberraschenderweise hat sich gezeigt, dass das gepragte Aluminiumpigment in 
der kosmetischen Zusammensetzung mit sehr hoher Ergiebigkeit, d.h. 
hen/orragender Deckkraft verwendet werden kann. 

Beschichtungszusammensetzungen mit diesem gepragten Aluminiumpigment 
10 weisen eine aufierst hohe Deckkraft auf. Daher ist das gepragte 

Aluminiumpigment vorteilhafterweise in sehr niedrigen Pigmentierungshohen in 
der erfindungsgemalien kosmetischen Zusammensetzung verwendbar. Der 
Gehaltan gepragtem Aluminiumpigment in der kosmetischen Zusammensetzung 
betragt 0,05 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen 
is Zusammensetzung, vorzugsweise 0,1 bis 2,0 Gew.-%. 

Die gepragten Aluminiumpigmente besitzen eine Primarschichtdicke von 
vorzugsweise etwa 20 bis 140 nm und unterscheiden sich mithin deutlich von den 
Dicken konventionell durch NalJmahlung hergestellter Aluminiumpigmente, die 
20 Dicken im Bereich von etwa 200 bis 1.000 nm aufweisen. Die gepragten 

Aluminiumpigmente sind auf Grund ihrer geringen Dicke so flexibel, dass sie sich 
perfekt an einen Untergrund anpassen, d.h. sich quasi an den Untergrund 
anschmiegen. 

25 Unter der Primarschichtdicke wird hier die tatsachliche Schichtdicke des 
Aluminiums verstanden. Sie betragt bei den in den erfindungsgemafcen 
Beschichtungszusammensetzungen verwendeten gepragten Aluminiumpigmenten 
vorzugsweise 20 bis 140 nm, weiter bevorzugt 20 bis 100 nm, noch weiter 
bevorzugt 20 bis 80 nm. Weiterhin bevorzugt sind Primarschichtdicken von 25 bis 

30 75 nm oder 30 bis 65 nm. 
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Die Sekundarschichtdicke gibt hingegen den Abstand der Berggipfel auf den 
einander gegenuberliegenden Seiten eines gepragten Aluminiumpigmentes 
wieder. 

5 Fig. 1 zeigt eine REM-Aufnahme eines gepragten PVD-Aluminiumpigmentes. In 
Fig. 1 ist die Beugungsstruktur eines gepragten PVD-Aluminiumpigmentes in 
50.000-facher Vergrofierung zu sehen. Fig. 1 veranschaulicht ferner, was 
vorliegend unter Primarschichtdicke und Sekundarschichtdicke zu verstehen ist. 
Die Primarschichtdicke ist die tatsachliche Dicke des Aluminiumpigmentes 

10 zwischen zwei einander gegenuberliegenden Punkten auf der Ober- und 

Unterseite des Aluminiumpigmentes. In Fig. 1 sind dies die Punkte PaR1 auf der 
Oberseite und Pal auf der Unterseite des Aluminiumpigmentes. Die 
Sekundarschichtdicke ist die Dicke des Pigmentes, die dem Abstand der weilien 
Linien entspricht, die jeweils entlang der Berggipfel auf der Ober- und Unterseite 

is des Pigmentes angeordnet sind. 

Die Sekundarschichtdicke der Effektpigmente der erfindungsgemaften 
Beschichtungszusammensetzung betragt vorzugsweise 150 bis 400 nm, 
bevorzugt 175 bis 350 nm, weiter bevorzugt 200 bis 300 nm und noch weiter 
20 bevorzugt 220 bis 280 nm. 

Die gepragten Aluminiumpigmente konnen grundsatzlich zwei Extrempositionen 
zueinander einnehmen, namlich eine "Berg-zu-Tal"-Anordnung oder eine "Berg- 
zu-Berg"-Anordnung. 

25 

In Fig. 2 ist schematisch veranschaulicht, was vorliegend unter einer "Berg-zu- 
Tal"-Anordnung bzw. einer "Berg-zu-Berg"-Anordnung zu verstehen ist. 

Bei einer "Berg-zu-TaI"-Anordnung wird der Abstand der gepragten 
30 Aluminiumpigmente zueinander sehr gering. Die Beruhrungsflachen und damit 

auch die Anziehungskrafte zwischen den gepragten Aluminiumpigmenten konnten 
in diesem Fall sehr hoch sein. 
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Bei einer "Berg-zu-Berg"-Anordnung ist der Abstand der Aluminiumpigmente 
zueinander maximal, wobei die Beruhrungsflachen bzw. Beruhrungspunkte 
zugleich minimal sind. Bei dieser Anordnung der gepragten Aluminiumpigmente 
ist die Agglomerationsgefahr stark verringert. 

5 

Es hat sich bei der vorliegenden Erfindung gezeigt, dass die 
Agglomerationsneigung in der kosmetischen Zusammensetzung, vorzugsweise 
einem Nagellack oder einem Lipgloss, uberraschend gering ist oder sogar gar 
nicht auftritt. 

10 

Der Fachmann wiirde erwarten, dass es in einem Medium mit erhohter Viskositat 
zu einer Agglomeration der Aluminiumpigmente kommen muss, wie es auch bei 
glatten PVD-Aluminiumpigmenten ohne Pragung, beispielsweise Metalure® 
(erhaltlich bei Fa, Eckart, Furth, Deutschland), der Fall ist. 

15 

Es wird vermutet, dali sich die gepragten Aluminiumpigmente in der kosmetischen 
Zusammensetzung uberwiegend in der "Berg-zu-Berg"-Anordnung anordnen. Bei 
der "Berg-zu-BergVAnordnung ist zwischen den gepragten Aluminiumpigmenten 
ausreichend Flussigphase, beispielsweise Wasser, organisches Losemittel, Ol, 

20 Wachs, etc. und/oder Dispergiermittel angeordnet, urn der unerwunschten 

Agglomeration weiter entgegenzuwirken. Daruber hinaus wird vermutet, dass die 
gepragten Aluminiumpigmente in einer Anordnung vorliegen, bei der die 
Berglinien nicht parallel zueinander angeordnet sind, sondern in einer einander 
kreuzenden Anordnung vorliegen, was einer Stapelung und mithin einer 

25 Agglomeration der Aluminiumpigmente entgegenwirkt. 

Vermutlich aufgrund dieser "Berg-zu-Berg"-Anordnung ist auch die Bereitstellung 
einer kosmetischen Zusammensetzung, die regelmafcig eine erhohte Viskositat 
aufweist und zugleich gepragte Aluminiumpigmente enthalt, moglich. 
30 Die gepragte Struktur, d.h. die Beugungsstrukturen, scheinen der Agglomeration 
der Pigmente entgegenzuwirken. Insofern ist es moglich, stabile kosmetische 
Zusammensetzungen, insbesondere Nagellack-Zusammensetzungen und die 
nachstehend beschriebenen Lipgloss-Zusammensetzungen zu formulieren. 
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Lipgloss soil den Lippen ein feuchtes, verfuhrerisches Aussehen verschaffen. 
Lipgloss Zusammensetzungen enthalten im weitesten Sinn Ole und Wachse 
verschiedener Typen. Derolige Bestandteil gibt der Zusammensetzung eine 

5 gewisse flussige Konsistenz, wahrend die Wachse den Schmelzpunkt erhohen 
und fur physikalische Stabilitat sorgen. Lipgloss soil einen hohen Glanz aufweisen 
und auf den Lippen nicht verlaufen. Des weiteren sollten die Farbpigmente am 
Rand der Lippen nicht ausbluten. Ein gutes Hautgefuhl ist ebenfalls erwunscht. 
Speziell bei Verwendung plattchenformiger Pigmente impliziert dies, dass die 

10 Pigmente innerhalb der Zusammensetzung nicht agglomerieren durfen. 

Typische in Lipgloss-Zusammensetzungen verwendete Wachse sind Carnauba- 
Wachs, Candelilla-Wachs, Ozokerit, Ceresin, mikrokristallines Wachs, 
synthetische Wachse wie die Glycerinester der C18- bis C36-Fettsauren, femer 
is Cetylalkohol, Stearylalkohol, Lanolin und Bienenwachs. Hierbei sorgt 

beispielsweise Ozokerit und insbesondere Bienenwachs fur Festigkeit und Lanolin 
sorgt fur Hornogenitat der Zusammensetzung wahrend des Herstellungsprozesses 
und ebenfalls fur ein gutes Hautgefuhl. 

20 Als Ole werden beispielsweise Rizinusol, Canolaol, Lanolinol, Siliconole, 
Polybuten, Mineralole, Oleylalkohol, Isocetylalkohol und Ester wie 
Isopropylmyristat oder Decyloleat sowie Mischungen hieraus verwendet. 
Bevorzugt ist Rizinusol, welches Farbstoffe lost und ebenfalls fur ein gutes 
Hautgefuhl sorgt. 

25 

Lipgloss-Zusammensetzungen mit metailischem Effekt sind eher ungewohnlich. 
Lippen haben ublicherweise eine raue Struktur mit feinen Rissen. Derartige 
Strukturen werden beim Auftragen von Metallpigmenten wie beispielsweise 
ebenen Alurniniumpigmenten eher verstarkt und fuhren letztlich zu einem grauen 
30 und unattraktiven Erscheinungsbild. 

Bei den erfindungsgemaBen Lipgloss Zusammensetzungen hingegen werden 
uberraschenderweise interessante irisierende Farbeffekte in Kombination mit dem 
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metallischen Aussehen erhalten. Der Glanz der Zusammensetzungen ist hoch und 
eine Trennung in einzelne Bestandteile tritt nicht auf, so daQ> fur einen Betrachter 
der auf den Lippen aufgebrachte Gberzug vorzugsweise wie ein geschlossener 
Film erscheint. 

5 

Die Pigmentierungshohe der gepragten Aluminiumpigmente in der Lipgloss- 
Zusammensetzung betragt vorzugsweise 0,2 bis 2,0 Gew.-%, weiter bevorzugt 
0,3 bis 1,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung. 

10 Die gepragten Aluminiumpigmente liegen in einer verdiinnten Suspension in 
einem organischen Losemittel vor. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um ein 
fur Lippenstifte geeignetes Losemittel. Bevorzugt liegen die gepragten 
Aluminiumpigmente in Butylglycol in einer Konzentration von 1 bis 15 Gew.-%, 
bevorzugt 3 bis 10 Gew.-% vor. Bei Zugabe zu den restlichen Komponenten bei 

15 Herstellung der kosmetischen Zusammensetzung wird dann die gewunschte 
Endkonzentration von etwa 0,05 bis etwa 5 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung, erreicht. 

Gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsform enthalt die Lipgloss- 
20 Zusammensetzung zusatzlich Farbmittel wie beispielsweise Farbpigmente 
und/oder Farbstoffe. 

Visuell reizvolle Effekte konnen durch Mischungen von Farbpigmenten mit den 
gepragten Aluminiumpigmenten eingestellt werden. Als Farbpigmente konnen 
hierbei alle fur Lippenstifte zugelassenen Farbpigmente verwendet werden. 

25 

Die gepragten Aluminiumpigmente bewirken einen metallischen Glanz und 
irisierende Farben im Regenbogenspektrum, Dieser Farbeffekt ist besonders stark 
im direkten Sonnenlicht. Aufgrund der geringen Dicke der gepragten 
Aluminiumpigmente und Formfaktoren, d.h. dem Verhaltnis von Lange zu 
30 sekundarer Schichtdicke, von ublicherweise 60 bis 120 ist der irisierende 

Farbeffekt deutlich sichtbar, ohne dass einzelne Teilchen in dem aufgetragenen 
Lipgloss deutlich sichtbar waren, mithin kein "Sparkle-Effekt" auftritt. Dies verleiht 
dem Lipgloss ein elegantes Aussehen mit dezentem mehrfarbigem Schillern. 
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Bezogen auf die primare Schichtdicke liegen die Formfaktoren vorzugsweise in 
einem Bereich von 1 50 bis 1000, wobei die Grade der gepragten 
Aluminiumpigmente vorzugsweise 20 pm nicht wesentlich uberschreitet. 

5 

Bei einer Mischung von Farbpigment und Effektpigment konnen sich diese 
einander gut erganzen. Im Rahmen geeigneter Konzentrationen ubertont keines 
der einzelnen Pigmente den Effekt des jeweils anderen Pigmentes. Ein derartiger 
Lipgloss erscheint nicht mehr silbern, sondern in einer metallischen Farbe mit 
10 einem irisierenden Farbeffekt. 



Die Farbpigmente werden vorzugsweise in Konzentrationen von 0,5 bis 5 Gew.- 
%, bevorzugt von 1 bis 2,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
kosmetischen Zusammensetzung, verwendet. Innerhalb dieser Grenzen ist deren 
15 farbende Wirkung stark genug, ohne die durch die gepragten Aluminiumpigmente 
hervorgerufenen Effekte zu ubertonen. 

Des weiteren konnen in der erfindungsgemalien Zusammensetzung fur einen 
Lipgloss Zusatze wie Parfume, Antioxidantien, Lichtschutzmittel oder 
20 Konservierungsstoffe enthalten sein. Hier werden ubliche im Stand der Technik 
bekannte Substanzen eingesetzt. 
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Beispiele 




1. Nagellackzusammensetzung 




ErfindungsgemafJes Beispiel 1: 




Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


Nitrocellulose 


15 


Ethylacetat 


21,15 


n-Butylacetat 


39% 


Isopropylalkohol 


8 % 


Polyesterbindemittel 


9 % 


Dibutylphthalat 


5% 


Campher 


1 ,7 % 


Stearalkonium Bentonit 


0,9 % 


Gepragtes Aluminiumpigment 
(bezogen auf Pigment) 


0,25 % 



Herstellung: 

Zuerst wurde das Stearalkonium Bentonit in Butylacetat dispergiert und mit einer 
Mischung aus 2:1 lsopropanol/H20 (30 Gew.-% bezogen auf Stearalkonium 

10 Bentonit) aktiviert. Anschlieliend wurden alle Ingredienzien aufier dem gepragten 
Aluminiumpigment zugegeben und gut vermischt. AbschlieBend gab man das 
gepragte Aluminiumpigment in Form einer 5 Gew.-%-igen Dispersion in 
Ethylacetat unter minimaler Schereinwirkung durch Ruhren hinzu, bis eine 
homogene Dispersion erhalten wurde. Das Ethylacetat in derfertigen 

is Nagellackzusammensetzung stammte hauptsachlich aus dieser Dispersion. 
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Vergleichsbeispiel 2: 



Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


Nitrocellulose 


15 


Ethylacetat 


19,4 


n-Butylacetat 


36 % 


Isopropylalkohol 


8 % 


Polyesterbindemittel 


9 % 


Dibutylphthalat 


5 % 


Campher 


1 ,7 % 


Stearalkoniumbentonit 


0,9 % 


Spectraflair® 


5 % 



Herstellung: Analog zu Beispiel 1. 



5 Vergleichsbeispiel 3: 



Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


Nitrocellulose 


15 


Ethylacetat 


22,4 


n-Butylacetat 


39 % 


Isopropylalkohol 


8 % 


Polyesterbindemittel 


9 % 


Dibutylphthalat 


5 % 


Campher 


1 ,7 % 


Stearalkoniumbentonit 


0,9 % 


METALURE® L-55350 


0,1 % 


(Fa. Eckart) (bezogen auf Pigment) 





Herstellung: Analog zu Beispiel 1. METALURE® wird in Form einer 10-%igen 
Dispersion in Ethylacetat zugegeben. 
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Verqleich und Beurteilunq der Zusammensetzunqen der Beispiele 1 bis 3: 
Visuelles Erscheinungsbild der Beispiele 1-3 nach Auftrag auf einen kunstlichen 
Fingernagel: 

Erfindungsgemaftes Beispiel 1: Glanzend Silber mit leichtem 

Regenbogenfarbeneffekt, geschlossener 
Metallfilm ahnlich einem "flussigen Metall". 

Vergleichsbeispiel 2: Starker Silberglanz mit starkem 

Regenbogenfarbeneffekt, einzelne Teilchen 
sichtbar ("Sparkle"-Effekt). 

Vergleichsbeispiel 3: Glanzendes Silber ohne jeglichen 

Regenbogenfarbeneffekt, geschlossener 
Metallfilm ahnlich einem "flussigen Metall". 

Die kosmetischen Zusammensetzungen gemafc dem erfindungsgemaUen Beispiel 
1 und dem Vergleichsbeispiel 2 wiesen eine vergleichbare Deckkraft auf, was sich 
jeweils an einem starken Silberglanz nach Aufbringung auf kunstliche Fingernagel 
zeigte. Zu der gleichen Beurteilung gelangte man nach Begutachtung von 
Rakelabzugen von Zusammensetzungen mit variierenden 
Aluminiumpigmentkonzentrationen. 

Im Unterschied zu der Zusammensetzung gemaft Vergleichsbeispiel 2 wurde bei 
der Zusammensetzung gemaU dem erfindungsgemafien Beispiel 1 nur 1/20 der 
Menge an Aluminiumpigment benotigt, was ein Beleg fur die aufierordentliche 
Deckkraft der gepragten Aluminiumpigmente ist. Da zur Herstellung der 
erfindungsgemafcen kosmetischen Zusammensetzung signifikant weniger 
Aluminiumpigment verwendet wird, sinken die Herstellungskosten. 
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II. Lipgloss-Zusammensetzung 
Erfindungsgemades Beispiel 4: 




Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 


5,5 % 


Candelilla-Wachs 


1 ,0 % 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


9,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


5,6 % 


Isopropyllanolat 


5 % 


Rizinusol 


48 % 


Butylenglycol 


22,5 % 


Gepragtes Aluminiumpigment 


2,5 % 



5 Herstellung: 

Die ersten sechs Bestandteile der vorstehend angegebenen Zusammensetzung 
fur das erfindungsgemade Beispiel 4 wurden mit einem Mischer mit niedriger 
Scherrate vermischt. AnschlieUend erhitzte man bis auf eine Temperatur von 80 - 
84 °C und gab gepragtes Aluminiumpigment in Form einer 10%-igen Suspension 
10 in Propylenglycol hinzu, bis eine homogene Zusammensetzung erhalten wurde. 
Anschiieftend liefi man die aufgeschmolzene Masse durch eine 3-Rollenmuhle 
passieren, erhitzte erneut und gofc die Masse in eine vorgegebene Form und lieli 
die Masse auf Umgebungstemperatur abkuhlen. 

is Die Herstellung der Zusammensetzung des nachstehenden erfindungsgemalien 
Beispiels 5 bzw. der Zusammensetzungen der nachstehenden Vergleichsbeispiele 
6 bis 9 erfolgte wie in analoger Weise wie beim erfindungsgemafien Beispiel 4 
beschrieben. 
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Erfindungsgemafles Beispiel 5: 




Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


PEG-45/Dodecylglycol-Copolymer 


7,0 % 


Candelilla-Wachs 


1,5 % 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


10,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


6,3 % 


Isopropyllanolat 


7% 


Rizinusol 


54,5 % 


Butylenglycol 


9 % 


Rotes Farbpigment Rot Cosmetic 

D&C Red Nr. 7 C1 9-011 

(Fa. Sun Chemical Corp., USA) 


2,9 % 


Gepragtes Aluminiumpigment 


0,9 % 



Vergleichsbeispiel 6: 



Stoff 


Konzentration In Gew.-% 


PEG-45/Dodecylglycol-Copolymer 


5,5 % 


Candelilla-Wachs 


1 ,0 % 


H yd roxy o eta cos a n y I - h y d roxy s tea rat 


9,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


5,6 % 


Isopropyllanolat 


5 % 


Rizinusol 


63,1 % 


Butylenglycol 


9,0 % 


Metalure L 55350 (bezogen auf 


0,9 % 


Pigment) 
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Vergleichsbeispiel 7: 




Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 


5,5 % 


Candelilla-Wachs 


1 ,0 % 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


9,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


5,6 % 


Isopropyllanolat 


5 % 


Rizinusol 


60,2 % 


Butylenglycol 


9 % 


Rotes Farbpigment Rot Cosmetic 
D&C Red Nr. 7 C1 9-011 
(Fa. Sun Chemical, USA) 


2,9 % 


Metalure L 55350 
(bezogen auf Pigment) 


0,9 % 


Vergleichsbeispiel 8: 


Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 


5,5 % 


Candelilla-Wachs 


1 ,0 % 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


9,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


5,6 % 


Isopropyllanolat 


5 % 


Rizinusol 


68 % 


Spectraflair® 


5,0 % 


Vergleichsbeispiel 9: 


Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 


7,0 % 


Candelilla-Wachs 


1 ,5 % 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


10,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


6,3 % 


Isopropyllanolat 


7 % 


Rizinusol 


59,4 % 
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Rotes Farbpigment Rot Cosmetic D&C 
Red Nr. 7 C19-011 (Fa. Sun Chemical) 


2,9 % 


Spectraflair® 


5 % 



Verqleich und Beurteilunq der Zusammensetzunqen der Beispiele 4 bis 9: 
Das Ergebnis des Vergleichs und die Beurteilung sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. 

5 

Tabelle 1: Ergebnisse Lipgloss 



Probe 


Erscheinungsbild 
Lipgloss 

Zusammensetzung 


Erscheinungsbild nach 
Lipgloss-Auftrag 


Erfindungsgemaftes 
Beispiel 4 


Homogen, keine 
Agglomerate 


Silber metallisch, irisierende 
Farben besonders im 
Sonnenlicht; keine 
individuellen Teilchen 
sichtbar, visuell 
geschlossener Film 


Erfindungsgemafces 
Beispiel 5 


Homogen, keine 
Agglomerate 


Rotlich metallisch, 
irisierende Farben 
besonders im Sonnenlicht; 
keine individuellen Teilchen 
sichtbar, visuell 
geschlossener Film 


Vergleichsbeispiel 6 


Homogen, Agglomerate 


Grau; keine irisierende 
Farben; auch nicht im 
Sonnenlicht 


Vergleichsbeispiel 7 


Homogen, Agglomerate 


Grau mit schwacher rotlicher 
Farbe; keine irisierende 
Farben; auch nicht im 
Sonnenlicht 


Vergleichsbeispiel 8 


Homogen, keine 
Agglomerate 


Silber metallisch, irisierende 
Farben besonders im 
Sonnenlicht; individuelle 
Teilchen sichtbar ("Sparkle- 
Effekt"), kein geschlossener 
Film 


Vergleichsbeispiel 9 


Homogen, keine 
Agglomerate 


Rotlich metallisch, 
irisierende Farben 
besonders im Sonnenlicht; 
individuelle Teilchen 
sichtbar ("Sparkle-Effekt"), 
kein geschlossener Film 
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Patentanspruche 

5 1) Kosmetische Zusammensetzung zur Erzeugung eines kosmetischen Uberzugs 
mit einem metallisch und mehrfarbig schillernden Erscheinungsbild, umfassend 
eine Flussigphase und PVD-Aluminiumpigment, wobei das PVD- 
Aiuminiumpigment Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 
Strukturelementen pro cm, einen metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 

10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des Aluminiumpigments, besitzt und in der 
kosmetischen Zusammensetzung in einer Pigmentierungshohe von 0,05 bis 5,0 
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung, 
enthalten ist. 

15 2) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Aluminiumpigment etwa 7.000 bis etwa 15.000 Strukturelemente pro cm 
aufweist. 

20 3) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich wenigstens eine fiimbildende 
Komponente enthalt und ein Nagellack ist. 

25 4) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

date die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich ein oder mehrere Wachse 
enthalt und eine Lipgloss-Zusammensetzung ist. 

30 5) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daU die fiimbildende Komponente Nitrocellulose umfasst. 
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6) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 3 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die filmbildende Komponente Nitrocellulose mit einem Molekulargewicht von 
mehr als 56.000 g/mol, vorzugsweise von mehr als 1 12.000 g/mol, umfasst. 

5 

7) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die filmbildende Komponente Celluloseacetatbutyrat, das vorzugsweise ein 
Molekulargewicht von mehr als 83000 g/mol, umfasst. 

10 

8) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5, 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Flussigphase ein organisches Losemittel ist, das vorzugsweise aus der 
Gruppe, die aus Toluol, n-Propylacetat, iso-Propylacetat, iso-Propylalkohol, 
15 Ethylacetat, Ethanol, Glycolether, n-Butylacetat, Methylproposolacetat und 
Gemischen daraus besteht, ausgewahlt wird. 

9) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5, 6, 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 das die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich einen Weichmacher und/oder 
ein Dispergierungsmittel enthalt. 

10) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5, 6, 7, 8 oder 
9, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

das die kosmetische Zusammensetzung als Weichmacher wenigstens 
Dibutylphthalat, gegebenenfalls in Kombination mit Saccharoseacetatisobutyrat, 
enthalt. 

30 11) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

das die kosmetische Zusammensetzung als Dispergiermittel Bentonite und/oder 
polymeren Harnstoff, enthalt. 
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12) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 Oder 11, 

dadurch gekennzeichnet, 
5 Aluminiumpigment in einer Pigmentierungshohe von 0,1 bis 2,0 Gew.-% 
enthalten ist. 

13) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 Oder 12, 

10 dadurch gekennzeichnet, 

daft die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich mindestens ein Farbmittel 
enthalt. 

14) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 13, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

daft das Farbmittel ein Farbpigment und/oder Farbstoff ist 

15) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 Oder 14, 

20 dadurch gekennzeichnet, 

daft die Beugungsstrukturen ein Reflexion sgitter sind. 

16) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 Oder 15, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

daft das PVD-AIuminiumpigment eine Schichtdicke von etwa 20 nm bis etwa 140 
nm, vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 100 nm, aufweist. 

17) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 4, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

daft die Flussigphase zusatzlich Ol und/oder Gel enthalt. 
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18) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 4 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die kosmetische Zusammensetzung Zusatzstoffe wie Antioxidantien, 
5 Farbmittel, Emulgatoren, Vitamine, Duftstoffe und/oder Fullstoffe enthalt. 

19) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 17 oder 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das Ol aus derGruppe, die aus Rizinusol, Canolaol, Lanolinol, Siliconole, 
10 Polybuten, Mineralole, Oleylalkohol, Isocetylalkohol und Ester wie 

Isopropylmyristat oder Decyloleat und Mischungen davon besteht, ausgewahlt 
wird. 

20) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 4, 17, 18 oder 
15 19, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft das Wachs aus der Gruppe, die aus Carnauba-Wachs, Candelilla-Wachs, 
Ozokerit, Ceresin, mikrokristallinem Wachs, synthetischen Wachse wie die 
Glycerinester der C18- bis C36-Fettsauren, Cetylalkohol, Stearylalkohol, Lanolin, 
20 Bienenwachs und Mischungen davon besteht, ausgewahlt wird. 

21) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 4, 17, 18, 19, 
oder 20, 

dadurch gekennzeichnet, 
25 daft die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich mindestens ein Farbmittel 
enthalt. 

22) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

30 daR> das Farbmittel ein Farbpigment und/oder Farbstoff ist. 
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23) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 4, 17, 18, 19, 20, 
21 oder 22, 

dadurch gekennzeichnet, 
5 daft die kosmetische Zusammensetzung weiterhin einen oder mehrere Zusatze 
wie Parfumes, Antioxidantien, Lichtschutzmittel oder Konservierungsstoffe 
enthalten. 

24) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 4, 17, 18, 19, 20, 
10 21, 22 oder 23, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft das Aluminiumpigment in einer Pigmentierungshohe von 0,2 bis 2,0 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung, enthalten 
ist. 

15 

25) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 4, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 ,23 oder 24, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Beugungsstrukturen ein Reflexionsgitter sind. 

20 

26) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspruche 4, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 oder 25, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft das PVD-Aluminiumpigment eine Schichtdicke von etwa 20 nm bis etwa 140 
25 nm, vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 100 nm, aufweist. 

27) Kunstliche Fingernagel, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die kunstlichen Fingernagel mit einer kosmetischen Zusammensetzung nach 
30 einem der Anspruche 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oder 15 uberzogen ist. 
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